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Plattchenfdrmiae Effektoiamente mit einer Beschichtuna aus Melamin-Formaldehvd- 



5 Die Erfindung betrifft mit geharteten Melamin-Formaldehyd-Harzen beschichtete 
plattchenformige Substrate, ein Verfahren zu deren Hersteilung, sowie deren 
Verwendung als Effektpigmente. 

Die Verwendung plattchenfdrmiger Tragermateriaien, wie zum Beispiel 
1 o Glimmerplattchen, Silicaflakes, Glasplattchen oder Aluminiumflakes zur Hersteilung 
von Effektpigmenten, wie zum Beispiel Schuppenpigmenten, ist allgemein bekannt. 
Die Tragermaterialien dienen hierbei als Template fur die Abscheidung von zumeist 
anorganischen Oxidschichten, wie zum Beispiel Titandioxid, Zirkoniumdioxid Oder 
Eisenoxiden, welche in bestimmten Fallen mit dem Substrat durch Interferenz 
15 optisch in Wechselwirkung treten kdnnen. Derartige Pigmente sind zum Beispiel aus 
DE 1467468, DE 1959998 und DE 2009566 bekannt. Die Hersteilung von 
Silicaflakes sowie Silicaflakes selbst sind in WO 93/08237 und WO 92/02351 
beschrieben. Aus EP 0810270 sind Pigmente auf Aluminiumbasis bekannt, die mit 
einer sauren Adsorptionsschicht und einer darauf befindlichen Farbpigmentschicht 
20 versehen sind. 

Eine Beschichtung oder Verkapselung von Oberflachen mit Melaminharzen ist 
ebenfalls aus der Literatur bekannt, so ist zum Beispiel in DE 19710619 das 
Beschichten von festen, harten Partikeln mit Melaminharz fur dekorative, abriebfeste 
25 Beschichtungen beschrieben. 

EP 601378 offenbart einen Lack auf Wasserbasis, in welchem sich die Beschichtung 
von Glimmerflocken mit ungehartetem Melaminharz als gQnstig fQr die 
Verarbeitbarkeit des Lacks und die Stabilitat der Dispersion erweist. 

30 

Eine verbesserle Benetzbarkeit von Tonerpartikeln, welche mit verschiedenen 
Harzen, unter anderem mit Melaminharz beschichtet sind, wird in JP 130787 
beschrieben. 
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In DD 224 602 und EP 445 342 werden saurevernetzte und ausgefallte 
Melaminharzpartikel offenbart, in welche wasserlSsliche Amino- oder 
Sulfonsauregruppen enthaltende Farbstoffe eingebaut werden konnen. 

Eine der Aufgaben der vorliegenden Erfindung bestand darin Effektpigmente 
bereitzustellen, die einfarbbar sind, eine hohe Brillanz aufweisen und im Falle 
kosmetischer Anwendungen einen hohen Hautkomfort besitzen. 

Diese Aufgabe wurde durch die Bereitstellung eines beschichteten plattchenffirmigen 
Tragermaterials gelost, wobei das Tragermaterial aus einem anorganischen Substrat 
besteht und das Tragermaterial mit mindestens einer Beschichtung versehen ist, 
wobei jede Schicht mindestens ein vernetztes Melamin-Formaldehyd-Harz enthalt 
oder aus einem solchen besteht. 



Prinzipiell sind als Substrat alle anorganischen plattchenfOrmigen Tragermaterialien 
geeignet. Unter einem piattchenformigen Substrat, ist ein Substrat mit einer im 
Wesentlichen flachen, insbesondere blattchen- oder schuppenartigen Form zu 
verstehen. Hierbei kommen zum Beispiel Glimmer, wie Muskovit, Phlogopit 
Fluorphlogopitoder andere silikatische Plattchen, Silica- oder Glasflakes, aber auch 
Metallflakes oder -folien, wie zum Beispiel solche aus Silber, Kupfer, Nickel, Gold, 
Aluminium oder Legierungen dieser Metalle in frage. Insbesondere eignen sich als 
plattchenfOrmige anorganische Substrate auch Perlglanzpigmente, die aus 
beispielsweise Glimmer, Silicaflakes oder Glas und einer oder mehreren darauf 
abgeschiedenen Metalloxidschichten bestehen. Die Metalloxidschicht kann 
beispielsweise aus Titandioxid, Titandioxid im Gemisch mit Eisen(HI)oxld, 
Eisen(lll)oxid, Chromoxid, Zirkondioxid, Zinndioxid oder Zinkoxid bestehen. Derartige 
Pigmente sind im Handel unter der Bezeichnung Iriodin® (Hersteller E. Merck, 
Darmstadt) erhaltlich. 

Die metallischen wie auch die nicht-metallischen Tragermaterialien kdnnen eine 
metallische Beschichtung mit den oben genannten Metallen oder deren Legierungen 
besitzen. 
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Bei den vernetzten Melamin-Formaldehyd-Harzen kann ein Teil der 
MelaminmolekQIe auch durch andere vernetzbare Molekule, wie zum Beispiel 
Phenole, Guanamine Oder Harnstoff ersetzt sein. Die Melamin-Formaldehyd-Harze 
konnen unveretherte oder veretherte Melamin-Formaldehydaddukte, zum Beispiel 
Alkoxymethylol-Melamine mit CrCrAlkoxygruppen, wie Methoxy- oder n-Butoxy- 
Gruppen, und Prekondensate sein. Beispieihaft kann als unverethertes Harz Madurit 
MW 909 oder als verethertes Harz Madurit SMW 818 (beides Produkte der Firma 
Solutia, Wiesbaden , Deutschland) genannt werden. Ein Teil des Melamin- 
Formaldehyd-Harzes kann auch durch andere vernetzende organische Polymere 
ersetzt werden. Hierbei eignen sich insbesondere solche, die ebenfalls eine hohe 
Brechzahi besitzen, ganz besonders solche, die eine Brechzahl besitzen, die grislier 
als die des Substrats ist. 

In die Melamin-Formaldehyd-Harze konnen beliebige organische und anorganische 
Farbstoffe sowie auch gegebenenfalls farblose UV-Absorber eingebaut werden. 
Ausschlaggebend for den Einbau in die Polymermatrix ist hierbei nur deren 
Ldslichkeit im Medium, in dem die Beschichtungsreaktion durchgefOhrt wird. Selbst 
wasserldsliche Farbstoffe, wie zum Beispiel Eosin, Fluorescein oder Victoria Pure 
Blue BO lassen sich in die Polymermatrix einbetten ohne spater auszubluten. Bei 
iipophilen Farbstoffen kann die Beschichtungsreaktion ebenfalls in wassrigem 
Medium durchgefOhrt werden, wenn die dem Durchschnittsfachmann auf dem 
Gebiet gelaufigen Losungsvermittler zugegeben werden. Beispieihaft fur einen 
L6sungsvermittler kann hierbei 1-Methyl-2-pyrrolidon genannt werden. 

Urn Farbnuancen zu erhaiten, kann man sich den Ublichen Prinzipien additiver 
Farbmischungen bedienen. Hierbei konnen die Farbtdne eingestellt werden, indem 
die Farbstoffe vorab gemischt und gemeinsam in eine Polymerschicht eingebracht 
werden oder indem mehrere Farbstoff-Polymer-Schichten auf das anorganische 
Substrat nacheinander aufgebracht werden, sodass sich Schichten unterschiedlicher 
Faroe Qberlagern. 

Auch acidochrome Farbstoffe, das hei&t Farbstoffe, deren Farbe vom pH-Wert 
abhangt, kdnnen im Wesentlichen unter Erhalt von Farbton und Farbumschlagpunkt 
in das Melamin-Formaldehyd-Harz eingebaut werden. Exemplarisch konnen hier 
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Phenolphthalein, Bromthymolblau, Bromxylolblau und Thymolphthalein genannt 
werden. 

Neben dem bereits oben genannten Fluorescein lassen sich auch andere 
Fluoreszenz-Farbstoffe, optlsche Aufheller oder andere UV-Licht absorbierende 
Farbstoffe in die Polymermatrix einbauen. 

Insbesondere empfiehlt sich der Einbau mehrerer Farbstoffe, von denen mindestens 
ein Farbstoff ein Fluoreszenzfarbstoff ist. Besonders vorteilhaft ist der Einbau von 
mindestens zwei Fluoreszenzfarbstoffen, wobei der zweite Fluoreszenzfarbstoff in 
erheblich geringeren Mengen zugesetzt wird. Hierdurch konnen Pigmente erhalten 
werden, deren resultierende Fluoreszenzfarbe deutlich von der Fluoreszenzfarbe der 
Ausgangsstoffe abweicht. Auf diese Weise ist es moglich, eine Vielzahl 
unterschiedlich fluoreszierender Pigmente auf einfache Weise zu synthetisieren. 
Durch Variation der Art des oder der Fluoreszenzfarbstoffe und Variation des 
zweiten, in erheblich geringeren Mengen zugesetzten Farbstoffe, sowohl hinsichtlich 
des Typs als auch der Konzentration, kann eine groSe Bandbreite an 
Fluoreszenzfarben erzeugt werden. Haufig wirken diese Pigmente im sichtbaren 
Licht durch den geringen Anteil an farbbestimmenden Farbstoffen sehr unscheinbar 
und vergleichsweise blafc. Neben den Grundfarben Rot, Grtln und Blau konnen weit 
Dber hundert verschiedene mit dem Auge deutlich unterscheidbare 
Fluoreszenzfarben realisiert werden. Die auf diese Weise erhaltliche Vielfalt an 
Fluoreszenzpigmenten kann beispielsweise zur Kodierung von Produkten wie z. B. 
Saatgut verwendet werden. Die KodierungsmOglichkeiten gehen jedoch weit uber die 
mit dem Auge erfaBbaren Unterscheidungsmeglichkerten hinaus. Insbesondere der 
Einsatz von Fluoreszenzdetektoren erSffnet die MSglichkeit einer stark nuancierten 
Kodierung bzw. Markierung von Produkten. So laBt sich beispielsweise durch die 
Variation der Konzentration eines bestimmten Farbpigments einerseits sowie der 
Anzahl der insgesamt eingesetzten Farbpigmente andererse'rts eine Vielzahl von 
Farbnuancen erreichen, die letztlich nur durch praktische Erwagungen begrenzt ist. 
So lassen sich beispielsweise beim Einsatz von fQnf Farbpigmenten, die in jeweils 
achtdiskreten Konzentrationsstufen vorliegen, bereits Qber 4000 
Kodierungsmdglichkeiten erhalten. Bei zehn Fluoreszenzfarben und vierzehn 
Konzentrationen ergeben sich gar Qber 20 Milliarden Kodierungsmdglichkerten. Dies 
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setzt selbstverstandlich voraus, daft eine sehr groBe statistische Menge ah 
Pigmentpartikeln eingesetzt wlrd, was z. B. durch eine groBe, zur Messung und 
Auswertung zur Verfugung stehende Flache oder durch sehr kteine PigmentparHkel 
und hoch erripfindliche Detektoren erreicht werden kann. Markierungen unter 
Verwendung von mehreren Farbpigmenten in unterschiedlichen 
Konzentrationsstufen konnen fOr verschiedene Anwendungen genutzt werden. 
Beispielsweise kann ein Hersteiler von Gebrauchsartikeln auf seinen Produkten 
verschiedene Informationen wie z. B. das Herstelljahr und die Chargennummer 
durch Bedrucken miteinem Lack, welcherdie beschriebenen Fiuoreszenzpigmente 
enthalt, unterbringen. Derartige Informationen konnen unter anderem auch dem 
Produktschutz dienen, indem eigene Produkte schnell identifiziert werden konnen 
und sich somit von Produkten nicht autorisierter Hersteiler oder Vertreiber 
(Produktpiraterie) unterscheiden lassen. 

Durch Abscheiden einer einen oder mehrere Fluoreszenzfarbstoffe enthaltenden 
Polymerschicht auf einer bereits vomer aufgebrachten Farbstoff enthaltenden 
Polymerschicht lassen sich Brillanz und Leuchtkraft der Effektpigmente deutlich 
steigern. DarQber hinaus kann ein Ausbleichen der darunter liegenden Schichten 
durch die Absorption des UV-Lichts gehemmt werden. Ein derartiger UV-Schutz 
kann auch durch den Einbau von UV-Absorbern in die Farbstoff enthaltende 
Polymerschicht selbst erreicht werden. 

Als geeignete UV-Absorber kommen prinzipiell alle UV-Filter in Frage. Besonders 
bevorzugt sind solche UV-Filter, deren physiologische Unbedenklichkeit 
nachgewiesen ist. Sowohl fur UV-A- wie auch fur UV-B-Filter gibt es viele aus der 
Fachliteratur bekannte und bewahrte Substanzen. Hierbei sind beispielsweise 
Benzyiidenkampferderivate, wie 3-(4 , -Methylbenzyliden)-dl-kampfer, 3- 
Benzylidenkampfer, Polymere des N-{(2 und 4)-[(2-oxoborn-3-yliden)methyl]benzyl}- 
acrylamid, N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxobom-3-ylidenmethyl)anilinium methylsulfat oder 
a-(2-Oxoborn-3-yliden)toluol-4-sulfonsaure, Benzoyl- oder Dibenzoylmethane wie 
zum Beispiel l-C^-tert-ButylphenylJ-a-tA-methoxyphenyOpropan-I.S-dion oder 4- 
Isopropyldibenzoylmethan, 

Benzophenone wie zum Beispiel 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon oder 2- 
Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsaure und deren Natriumsalz, 
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Methoxyzimtsaureester wie beispielsweise Methoxyzimtsaureoctylester, 4- 
Methoxyzimtsaureisopentylester und dessen Isomerengemisch, Salicylatderivate wie 
zum Beispiel 

2-Ethylhexylsalicylat, 4-lsopropylbenzylsalicylat oder 

3.3.5- Trimethylcyclohexylsalicylat, 

4-Aminobenzoesaure und deren Derivate wie 4-(Dimethylamino)benzoesaure-2- 
ethylhexylester oder 

ethoxylierter 4-Aminobenzoesaureethylester, sowie weitere Substanzen wie zum 
Beispiel 2-Cyano-3,3-diphenylacrylsaure-2-ethylhexyIester, 2-Phenylbenzimidazol-5- 
sulfonsaure sowie deren Kalium-, Natrium- und Triethanolaminsalze, 3,3'-(1,4- 
Phenylendimethylen)-bis-(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1]hept-1- 

ylmethansulfonsaure sowie deren Salze und 

2.4.6- Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1 '-oxi)-1 ,3,5-triazin, zu nennen. 

Weitere geeignete organische UV-Filter sind zum Beispiel 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1- 

(trimethylsilyloxy)disiloxanyl)propyi)phenol, 

4 > 4'.[(6-[4-((1,1-Dimethylethyl)aminocarbonyl)phenylamino]-1,3 > 5-triazin-2,4- 
diyl)diimino]bis(benzoesaure-2-ethylhexylester),a-(Trimethylsilyl)-fi)- 
[trimethylsilyl)oxy]poly[oxy(dimethyl [und ca. 6% methyl[2-[p-[2,2- 
bis(ethoxycarbonyl]vinyl]phenoxy]-1-methylenethyl] und ca. 1,5 % methyl[3-[p-[2,2- 
bis(ethoxycarbonyl)vinyl)phenoxy)-propenyl) und 0,1 bis 0,4% 
(methylhydrogen]silylenll (n » 60) (CAS-Nr. 207 574-74-1). 2,2'-Methylen-bis-(6-(2H- 
benzotriazol-2-yl)-4-(1 , 1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenol), 2,2'-(1 ,4-Phenylen)bis-(1 H- 
benzimidazol-4,6-disulfonsaure, Mononatriumsaiz) und 2,4-bis-{[4-(2-Ethyl-hexyloxy)- 
2-hydroxyl]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3 l 5-triazin. 

Bevorzugte Verbindungen mit UV-absorbierenden Eigenschaften sind 3-(4'- 
Methylbenzyliden)-dl-kampfer,1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-memoxyphenyl)pro 

dion, 4-lsopropyldibenzoylmethan, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 
Methoxyzimtsaureoctylester, 3,3,5-Trimethyl-cyclohexylsalicylat, 4- 
(Dimethylamino)benzoesaure-2-ethylhexylester,2-Cyano-3,3-diphenylacrylsaure-^^ 
ethylhexylester, 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsaure sowie deren Kalium-, Natrium- 
und Triethanolaminsalze. 



Merck Patent GmbH 
S02473EP 




7 



Durch Kombination von mehreren U V-Filtern kann die Schutzwirkung gegen 
schadliche Einwirkungen der UV-Strahlung optimiert werden. 

5 Die beschichteten plattchenformigen Substrate lassen sich durch Abscheiden 

vernetzender Melamin-Formaldehyd-Harze auf den suspendierten plattchenformigen 
Substraten und anschlieBendem Ausharten, das heiftt Vernetzen der Melamin- 
Formaldehyd-Harze herstellen. 

10 Das erfindungsgema.fce Verfahren zur Herstellung eines einfach oder mehrfach 
beschichteten plattchenformigen Tragermaterials, umfasst bei einer 
Einfachbeschichtung 

einen ersten Schritt bei welchem ein anorganisches plattchenformiges Substrat in 
basischem wassrigem Milieu, enthaltend Melamin und Formaldehyd und/oder 
15 Methylolmelamin, welches gegebenenfalls alkoxyliert sein kann, suspendiert wird 
und 

einen zweiten Schritt in welchem durch Senkung des pH-Werts in den sauren 
Bereich eine Vernetzung der organischen Bestandteile herbeigefuhrt wird 
und bei einer Mehrfachbeschichtung 
20 der erste und zweite Schritt mit dem Produkt des vorangegangenen 

Beschichtungsyorgangswiederhp.lt. wird. ... . _ 

Es hat sich herausgestellt, dass es besonders vorteilhaft ist, die pH-Wert-Senkung 
im zweiten Verfahrensschritt durch Zugabe von Wasserstoffperoxid zu bewirken, 

25 indem UberschQssiger oder nicht umgesetzter Formaldehyd aus dem ersten 

Verfahrensschritt zu Ameisensaure oxidiert wird. Da Formaldehyd in kosmetischen 
Anwendungen problematisch ist, kann somit ein Pigment zur VerfQgung gestellt 
werden, welches frei von freien Formaldehydmolekulen und somit kosmetisch 
unbedenklich ist. Dies funktioniert auch mit Methylolmelaminen, da diese meist noch 

30 ausreichende Mengen an freiem Formaldehyd enthalten. 

Im erfindungsgema&en Verfahren kann ein Teil des Melamins durch andere 
vernetzende Molekule aus der Gruppe bestehend aus „Guanaminen, Phenolen und 
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Harnstoffen" und/oderein Teil des Methylolmelamins durch entsprechende 
Guanamin-, Phenol- Oder Harnstoffanaloga ersetrt werden. 

Vor Einsetzen Oder wahrend der Vernetzungsreaktion konnen anorganische Oder 
organische Farbstoffe und/oder anorganische oder organische UV-Absorber 
zugesetzt werden. 

Sollten sich die Farbstoffe oder UV-Absorber im wassrigen Milieu nicht vollstandig 
losen, so kann eine vollstandige Losung durch LOsungsvermittler herbeigefuhrt 
werden. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von lipophilen Substanzen. 

Die Schichtdicke der Beschichtung lasst sich hierbei durch die Melamin- 
Formaldehyd-Harz-Konzentration steuern. So werden bei hohen Konzentrationen 
gro&ere Schichtdicken erhalten als bei niedrigen Konzentrationen. Auch der pH-Wert 
ist ein geeignetes Mittel zur Steuerung der Schichtdicke. Niedrige pH-Werte fOhren 
zu dQnneren Beschichtungen. Die DE 1595386 beschreibt daruber hinaus die 
Steuerung von Schichtdicken durch den Zusatz von Schutzkolloiden. 

Bevorzugte Gesamtschichtdicken von einfach oder mehrfach beschichteten 
Substraten betragen vorzugsweise 0,2 \im bis 4 jim. 

Durch Verwendung von uberschussigem Melamin-Formaldehyd-Harz kOnnen auf der 
auBersten Beschichtung zusatzliche, im Wesentlichen runde Melamin- 
Formaldehydharzpartikel abgeschieden werden, die neben organischen Farbstoffen 
auch UV-Absorber enthalten kOnnen oder ganzlich frei von Farbstoffen oder UV- 
Absorbern sind. 

Je nach Reaktionsfuhrung kann das Verhaltnis von Kugeln zu Plattchen, der 
Kugeldurchmesser, sowie die Verteilung der Kugeldurchmesser (Dispersitat) 
gesteuert werden. Insbesondere fur kosmetische Zwecke ist ein gewisser Anteil an 
Kugeln fur ein verbessertes Hautgefuhl vorteilhaft. 
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Ein zu hoher Antell an Kugeln reduziert jedoch die Brilianz und das metallische 
Erscheinungsbild des Pigments. Bei ausreichendem Anteil an Farbstoff weisen die 
zusatzlichen Kugeln eine zu den Plattchen passende Farbung auf. 

5 Die unter dem Gesichtpunkt der Wirtschaftlichkeit relevante Raum-Zeit-Ausbeute 
kann durch Zusatz von Polymeren mit stark sauren Gruppen deutiich gesteigert 
werden, wie dies zum Beispiel in EP 0415273 beschrieben ist. 

Die beschichteten plattchenformigen Substrate eigenen sich hervorragend als 
10 Effektpigmente und konnen in alien Qblicherweise Effektpigmente enthaltenden 
Systemen eingesetzt werden. 

Somit sind diese einerseits in (Druck-)Farben, Lacken, Kunststoffen und 
Pulverlacken einsetzbar, andererseits eignen sich die Effektpigmente auch zur 
15 Saatguteinfarbung als Saatbeize, im Lebensmittelbereich zur Veredlung von 
Lebensmittel bzw. dem Lebensmitteldesign oder im kosmetischen Bereich zum 
Beispiel in Make-Ups, Lippenstiften oder Sonnenschutzformulierungen. 

FDr bestimmte Anwendungen, zum Beispiel in Lacken, Farben und dergleichen kann 
20 es vorteilhaft sein in das Kondensationsprodukt der auSersten Schicht des Polymers 
auch andere funktionelle Gruppen als die genannten stark sauren Gruppen 
einzubauen, um diese zum Beispiel hinsichtlich ihrer Bindemittelkompatibilitat und 
des Dispersionsverhaltens zu verbessern. Auch ein nachtragliches Versehen der 
aulXersten Schicht des vernetzten organischen Polymers mit funktionellen Gruppen 
25 durch nachtragliches Zurreaktionbringen der Melamin-Formaldehyd-Harze ist 
mtiglich. Die DD 224 602 beschreibt verschiedene Mdgtichkeiten der 
Funktionalisierung von Harzen. 

Funktionelle Gruppen im Sinne dieser Erfindung konnen beliebige hydrophile oder 
30 hydrophobe, saure Oder basische Gruppen sein, so fallen hierunter z. B. auch rein 
hydrophobe weitgehend inerte Gruppen wie z. B. Alcylgruppen. 



Nach einem der in DD 224 602 beschriebenen Verfahren erfolgt der Einbau 
funktioneller Gruppen in die Oberflache der Polymerteilchen, in dem die 
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Polykondensationsreaktion des Melamin-Formaldehyd-Harzes in Gegenwart von 
aminofunktionellen Verbindungen erfolgt, wobei die aminofunktionellen 
Verbindungen neben der Aminogruppe weitere funktionelle Gruppen tragen. Die 
aminofunktionellen Verbindungen werden in Mengen von vorzugsweise 2 bis 20 
Molprozent bezogen auf die eingesetzte Menge des Methylolmelamins zugegeben 
und Ober die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk eingebaut. So 
lassen sich z. B. beim Einsatz von Aminosauren Carboxylgruppen Oder im Falle der 
Sulfobetaine Oder Aminophosphonsauren Sulfo- bzw. Phosphonsauregruppierungen 
in die Oberflache der Teilchen einbauen. Derartige -COOH, -S0 3 H bzw. -P0 2 H- 
Gruppen kdnnen wiederum mit anderen Verbindungen umgesetzt werden. 
Beispielsweise konnen die Sauregruppierungen durch Umsetzung mit Tionylchlorid 
in entsprechende Saurechloride Uberfuhrt werden, die beispielsweise wiederum mit 
Alkoholen oder Aminen umsetzbar sind, wobei die korrespondierenden Ester bzw. 
Amide entstehen. Dieses Verfahren der Oberflachenmodifizierung ist durch seine 
Einfachheit gekennzeichnet, da in einem nur leicht modifizierten 
Kondensationsprozess unmittelbar eine Funktionalisierung der Melamin- 
Formaldehyd-Harz-Oberflache erfolgt. Nachteilig kann sich jedoch auswirken, dass 
durch den Kondensationsprozess die entsprechenden Funktionalitaten auch im 
Polymervolumen eingebaut werden und damit die Haftung zu den darunter liegenden 
Schichten oder im Falle eines einschichtigen Aufbaus die Haftung zum Substrat 
vermindert werden kann. Andererseits kann jedoch auch bei einer entsprechenden 
Auswahl fur bestimmte Systeme die Haftung zu den darunter liegenden Schichten 
bzw. zum Substrat erhdht werden, wenn durch das Oberflachenmodifizierungsagens 
Gruppen eingebracht werden, die sowohl die Vertraglichkeit zum 
Umgebungsmedium verbessern als auch eine Haftung an die darunter liegenden 
Schichten bzw. das Substrat vermitteln. Bei diesem Verfahren werden jedoch durch 
den Einbau in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk relativ groBe Mengen des 
oberflachenfunktionalisierenden Agens benotigt. Auch lassen sich komplexere 
chemische Funktionalitaten durch einen einfachen Einbau wahrend der 
Polykondensation nur schwer erhalten. 

Ein anderes Verfahren zur Oberflachenfunktionalisierung geht daher von einer fertig 
polykondensierten Melamin-Formaldehyd-Oberflache aus, welche freie, nicht 
vernetzte Methylolamin- (NH-CH 2 OH-) oder Amino-Gruppen aufweist. Diese 
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Gruppen kdnnen beispielsweise mit Carbonsaurechloriden in einfacher Weise 
umgesetzt werden. So kann z. B. beim Einsatz langkettiger Carbonsaurechloride 
eine Hydrophobisierung des Pigments erreicht werden. Mit perfluorierten 
Saurechloriden wie z. B. Per-Fluoroctansaure kdnnen sowohl hydrophobe als auch 
5 lipophobe Oberflachen erhaiten werden. Durch den Einsatz komplexer 

Saurechloride, welche z. B. stark UV-Licht absorbierende Gruppen enthalten 
kdnnen, kann die Melamin-Formaldehyd-Oberflache auch weitergehende 
Funktionalitaten, z. B. einen UV-Schutz enthalten. Ein Beispiel fur die nachtragliche 
Hydrophobisierung einer Pigmentoberflache ist in Beispiel 9 dargestellt. 

10 

Die vorliegende Erfindung soli anhand derfolgenden Beispiele verdeutlicht werden. 
Beispiel 1 

15 0,63 g 2,4,6-Triamino-1 ,3,5-triazin (Melamin) werden in 50 ml Wasser einer 
Temperatur von 70 °C geldst. Anschlie&end werden 0,05 ml 
Tetramethylammoniumhydroxid (25 gew.-%ig) und 2,43 g Formaldehyd-Ldsung (37 
gew.-%ig) unter RQhren zugegeben. Die Formylierungsreaktion findet bei einem pH- 
Wert von 9,5 statt. Die klare Ldsung wird 10 min gerUhrt, worauf 1,51 g Glimmer 

20 (durchschnittliche Teilchengrd&e 15 um) zugegeben werden. Nach einer Minute 
werden der Suspension 0;3 ml Wasserstoffperoxid (30 gew.-%ig) zugetropft, um 
freies Formaldehyd zu Ameisensaure zu oxidieren. Der pH-Wert fallt gleichmaflig bis 
auf ca. 3,5 ab, worauf nach ca. 5 min die Kondensationsreaktion des Melaminharzes 
einsetzt. Es wird weitere 15 min zur Vervollstandigung der Reaktion gerOhrt. Die 

25 Reaktionstemperatur wird wahrend der gesamten Zeitdauer bei 70 °C gehalten. 
Danach wird der beschichtete Glimmer abfiltriert, mit Wasser gewaschen und im 
Trockenschrank bei 105 °C for 1 h getrocknet. 

Das so erhaltene Produkt zeigt beim Verreibetest zwischen den Fingern ein 
30 weicheres, angenehmeres Hautgefuhl, als der unbelegte Glimmer, welcher auf der 
Haut einen stumpfen Eindruck hinterlasst Die Kanten sind, wie Abbildung 1 zeigt, 
abgerundet. 

Optisch hat der Glimmer eine etwas hdhere Brillanz als der unbeschichtete Glimmer. 
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Beispiel 2 

Beispiel 2 wird in Analogie zu Beispiel 1 durchgefQhrt, auBer dass zusatzlich, 
gleichzeitig mit der Zugabe von Melamin 0,05 g Allura ® Red C.I. 16035 (erhaltlich 
bei Firma Sigma-Aldrich, Art. Nr. 48,884-8) eingertthrt werden und an Stelle von 1,51 
g Glimmer die gleiche Menge Silicaflakes eingesetzt wird. 

Die so erhaltenen getrockneten, beschichteten Silicaflakes weisen eine extrem hohe, 
metallisch wirkende Billanz, die das Produkt als attraktives Effektpigment qualifiziert, 
auf. Die verwendeten Ausgangsmaterialien sind kosmetisch unbedenklich und 
besitzen ein im Vergleich zu unbeschichteten Pigmenten verbessertes HautgefQhl. 

Beispiel 3 

Zu 50 ml Wasser werden bei Raumtemperatur nacheinander 1,5 g Madurit® SMW 
818 (Firma Solutia, Wiesbaden, Deutschland), 2 ml einer gesattigten Losung von 
Zaponschwarz X50 (lipophiler Chromkomplex-Farbstoff, BASF AG Ludwigshafen, 
Deutschland), 2 ml 1-Methyl-2-pyrrolidon und 1,5 g Silica-Flakes zugegeben, gertihrt 
und auf 70 °C erhitzt. Der Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 3 ml einer 2 
gew.-%igen AmeisensaurelOsung ausgelost. Es wird ein grau-schwarzes Pigment mit 
stark opaleszierenden Eigenschaften erhalten. 

Beispiel 4 

Zu 50 ml Wasser werden bei Raumtemperatur nacheinander 1,5 g Madurit® SMW 
818 (Firma Solutia, Wiesbaden, Deutschland), 0,03 g Viktoria Blau BO, 2 ml 1- 
Methyl-2-pyrrolidon und 1,5 g Silica-Flakes zugegeben, geruhrt und auf 70 °C erhitzt. 
Der Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 1 ml einer 2 gew.-%igen 
Ameisensaurelosung ausgelost. Nach der Zugabe der Ameisensaure wird 30 min bei 
70 °C nachgerOhrt. Es wird ein blaues Pigment mit hoher Brillanz und 
opaleszierenden Eigenschaften erhalten. 
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Beispiel 5 

Zu 50 ml Wasser werden bei Raumtemperatur nacheinander 1,5 g Madurit® SMW 
818 (Firma Solutia, Wiesbaden, Deutschland) und 0,75 g Glimmer zugegeben, 
5 gerOhrt und auf 70 °C erhitzt. Der Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 1 
ml einer 2 gew.-%igen Ameisensaurelosung ausgeldst Nach der Zugabe der 
Ameisensaure wurde 30 min bei 70 °C nachgerOhrt. Das im Verhaltnis zur 
Glimmermenge QberschOssige Melamin-Formaldehyd-Harz wird in Form von im 
Wesentlichen runden monodispersen Kugeln auf der Oberflache des Pigments 
10 abgeschieden (siehe Abbildung 2). Der Kugelanteil, zusammen mit der 

Kantenverrundung des beschichteten Substrats durch die Melamin-Formaldehyd- 
Harz-Belegung verleiht dem Produkt ein angenehmes HautgefOhl. Dies kann bereits 
beim Verreiben des Produkts zwischen den Fingem festgestellt werden. 

15 Beispiel 6 

Zu 50 ml Wasser werden bei Raumtemperatur nacheinander 1,5 g Aluminium-Flakes 
(Firma Sigma-Aldrich, Art. Nr. 51,858-1), 1,5 g Madurit® SMW 818 (Firma Solutia, 
Wiesbaden, Deutschland) und 0,02 g Viktoria Blau BO, gerOhrt und auf 70 °C erhitzt. 
20 Der Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 2,5 ml einer 2 gew.-%igen 

Ameisensaurelosung ausgelost. Nach der Zugabe der Ameisensaure wird -30 min bei 
70 °C nachgerOhrt. Es wird eine homogene blaue Beschichtung der Aluminium- 
Flakes erhalten. 

25 Beispiel 7 

0,75 g Silica-Flakes werden in einer ammoniakalischen Silbernitrat-L6sung durch 
Zugabe von Glucose mit einer dQnnen Silberschicht belegt. Die versilberten und 
gewaschenen Flakes werden in 25 ml Wasser suspendiert, mit 0,75 g Madurit® 
30 SMW 81 8 (Firma Solutia, Wiesbaden, Deutschland) und 0,03 g Methylorange 
versetzt, gerOhrt und auf 70 °C erhitzt. Der Beschichtungsvorgang wird durch 
Zugabe von 1 ,25 ml einer 2 gew.-%igen Ameisensaureldsung ausgeldst. Es wird ein 
sehr attraktives gold-metallisches Pigment erhalten. 
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BeisDiel 8 

In einer ersten Stufe wird bei Raumtemperatur 1 ,5 g gemahlener Glimmer in 50 ml 
Wasser suspendiert, mit 1,5 g Madurit® SMW 818 (Firma Solutia, Wiesbaden, 
Deutschland) und 0,05 g Supracenviolett 3B versetzt, gerQhrt und auf 70 °C erhitzt. 
Der Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 1 ml einer 2 gew.-%igen 
Ameisensaurelflsung ausgelost. Nach der Zugabe der Ameisensaure wird 30 min bei 
70 °C nachgerOhrt. Es wird ein blau-vioiettes Pigment erhalten, welches gewaschen 
und in ein zweites Reaktionsgefaft OberfOhrl wird. Das in der ersten Stufe erhaltene 
Produkt wird in 50 ml Wasser suspendiert. 1 ,5 g Maduril® SMW 81 8 (Firma Solutia, 
Wiesbaden. Deutschland) und 0,1 g Blankophor PM (Fluoreszenzfarbstoff der Firma 
Bayer) werden zugeben. AnschlieBend wird unter Ruhren auf 70 °C erhitzt. Der 
zweite Beschichtungsvorgang wird durch Zugabe von 1,5 ml einer 2 gew.-%igen 
AmeisensaurelSsung ausgeldst. Nach der Zugabe der Ameisensaure wird 30 min bei 
70 °C nachgerOhrt. Das erhaltene Produkt zeigt gegenOber dem Produkt der ersten 
Stufe ein helleres Biau-violett als Grundfarbe, verbunden mit einer durch die 
Zweitbeschichtung erhaltenen Fluoreszenz im UV-Licht bei 365 nm. 

Beispiel 9 

1 g eines mit Ailura Rot (C.I: 16035) und Melamin-Formaldehyd-Harz beschichteten 
Glimmers (Pigment aus Beispiel 2) wird bei 105 °C und 200 mbar im 
Vakuumtrockenschrank 24 h getrocknet. Danach wird das Pigment in 50 ml 
trockenem Toluol suspendiert. Zu dieser Suspension werden unter Ruhren mit einem 
MagnetrOhrer 0,5 ml getrocknetes Pyridin und 0,5 ml Stearinsaurechlorid gegeben. 
Die Mischung wird 3 Stunden bei 60 °C gerOhrt. Danach wird der Ansatz auf 200 ml 
Wasser gegossen und die organische Phase abgetrennt. Die wassrige Phase wird 
zweimal mit 50 ml Toluol gewaschen, urn nicht umgesetztes Saurechlorid bzw. 
hydrolysiertes Saurechlorid zu entfernen. Der Bodensatz der wassrigen Phase wird 
abgetrennt, dann mit einer Mischung aus Wasser und Ethanol gewaschen und bei 
105 °C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. 

Mit dem getrockneten, hydrophob funktionalisierten Farbpigment werden 
Benetzungsversuche in Wasser und Toluol durchgefuhrt. Im Vergleich zu dem nicht 
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funkfionalisierten Farbpigmenten zeigtsich im Gegensatzzu dem hydrophilen, nicht 
funktionalisierten Farbpigment mit Wasser ein deutlich hydrophobes Verhalten. Bei 
der Benetzung mlt Toluol besitzt das mit StearinsSure funktionalislerte Farbpigment 
hingegen eine deutlich bessere Benetzbarkeit. 

Beispiel 10 

Zu elnem Ansatz bestehend aus 1,5 g F-Gllmmer (Glimmer einer Dicke von ca. 1 um 
und einem Durchmesser von etwa 10-30 um; Merck KGaA), 1,5 g Madurit SMW 818 
(Solutia AG), 50 ml Wasser, 0,1 ml Blankophor P flOssig (optischer Aufheller; Bayer 
AG) und 0,5 mg Rhodamin B (Fluoreszenzfarbstoff; Merck KGaA) wird unter 
kraftigem RUhren bei 70 °C 1 ml einer 2 %igen Ameisensaure zugegeben. Der 
Beschichtungsvorgang des Glimmers mit den beiden Farbstoffen 1st nach ca. 15 min 
beendet. Der Feststoff wird abgesaugt, gewaschen und getrocknet. Das erhaltene 
Produkt zeigt eine kraftig rote Fluoreszenz bei Anregung mit Licht einer Wellenlange 
von 366 nm. 

Die nachfolgenden Vergleichsbeispiele 1 und 2 zeigen, dass die Einzelfarbstoffe 
diese Eigenschaft nicht besitzen. 

Verqleichsbeispiel 1 - - - - . .. .. 

Zu einem Ansatz bestehend aus 1,5 g F-Glimmer (Glimmer einer Dicke von ca. 1 urn 
und einem Durchmesser von etwa 10-30 um; Merck KGaA), 1,5 g Madurit SMW 818 
(Solutia AG), 50 ml Wasser und 0,1 ml Blankophor P flOssig (optischer Aufheller, 
Bayer AG) wird unter kraftigem Ruhren bei 70 °C 1 ml einer 2 %igen Ameisensaure 
zugegeben. Der Beschichtungsvorgang des Glimmers mit Blankophor P ist nach ca. 
15 min beendet. Der Feststoff wird abgesaugt, mit de-ionisiertem Wasser 
gewaschen und getrocknet Das erhaltene Produkt zeigt eine kraftige, blau-weiBe 
Fluoreszenz bei Anregung mit Licht einer Wellenlange von 366 nm. 
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VeraleichsbeiSDiel 2 

Zu einem Ansatz bestehend aus 1,5 g F-Glimmer, 1.5 g Madurit SMW 818 (Solutia 
AG), 50 ml Wasser und 0.5 mg Rhodamin B (Fluoreszenzfarbstoff; Merck KGaA) 
wird unter kraftigem RUhren bei 70 °C 1 ml einer 2 %igen Ameisensaure zugegeben. 
Der Beschichtungsvorgang des Glimmers mit Rhodamin B 1st nach ca. 15 mln 
beendet. Der Feststoff wird abgesaugt, gewaschen und getrocknet. Das erhaltene 
Produkt zeigt eine sehr schwache, rote Fluoreszenz bei Anregung mit Licht einer 
Wellenlange von 366 nm. 

BeispielH 

Zu einem Ansatz bestehend aus 1 ,5 g F-Glimmer (Merck), 1 ,5 g Madurit SMW 818 
(Solutia AG), 50 ml Wasser, 0,1 ml Blankophor P flussig (optischer Aufheller; Bayer 
AG) und 0,5 mg Acridine (Fluoreszenzfarbstoff; Aldrich) wird unter kraftigem Rilhren 
bei 70 °C 1 ml einer 2 %igen Ameisensaure zugegeben. Der Beschichtungsvorgang 
des Glimmers mit den beiden Farbstoffen ist nach ca. 15 min. beendet. Der Feststoff 
wird abgesaugt, mit de-ionisiertem Wasser gewaschen und getrocknet. Das 
erhaltene Produkt zeigt eine neutral-weifte Fluoreszenz bei Anregung mit Licht einer 
Wellenlange von 366 nm. 

Das Ergebnis ohne Acridine ist in Vergleichsbeispiel 1 bereits beschrieben (blau- 
weiBe Fluoreszenz). 

Der gleiche Ansatz wie in Beispiel 1 1 ohne Blankophor P flussig fuhrt zu einem 
Produkt ohne Fluoreszenzeigenschaften bei Anregung mit Licht einer Wellenlange 
von 366 nm. 
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Patentansprflche 
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Beschichtetes plattchenfQrmiges Tragermaterial, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Tragermaterial aus einem anorganischen Substrat besteht und das 
Tragermaterial mit mindestens elner Beschlchtung versehen 1st, wobel jede 
Schicht mindestens ein gehartetes Melamin-Formaldehyd-Harz enthalt oder 
aus einem solchen besteht. 

Beschichtetes plattchentormiges Tragermaterial gemaB Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das anoiganische Tragermaterial aus der Gruppe 
bestehend aus ..Glimmer, Silikaflakes, Glasflakes. Perlglanzpigmenten und 
Metallflakes oder-folien" gewahlt ist. 

Beschichtetes plattchentormiges Tragermaterial gemaB Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Metallflakes oder -follen aus Silber, 
Kupfer, Nickel, Gold, Aluminium oder Legierungen dieser Metalle bestehen. 

Beschichtetes plattchenfermiges Tragermaterial gemaB Anspruch 1,2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das anorganische Substrat eine metallische 
Beschichtung aufweist. 

Beschichtetes plattchenfSrmiges Tragermaterial gemaB Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die metallische Beschichtung aus Silber, Kupfer, Nickel, 
Gold, Aluminium oder Legierungen dieser Metalle besteht. 

Beschichtetes plattchenfdrmiges Tragermaterial gemaB einem oder mehreren 
der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin- 
Formaldehyd-Harz einen oder mehrere anorganische oder organische 
Farbstoffe und/oder einen oder mehrere anorganische oder organische UV- 
Absorber enthalt, wobei die Farbstoffe im Medium, in welchem das Pigment 
beschichtet wird loslich sind. 
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7. Beschichtetes piattchenfdrmiges Tragermaterial gemSB Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der oder die Farbstoffe in einer oder mehreren, inneren, 
Melamin-Formaldehyd-Harz enthaltenden Schichten, enthalten sind und der 
oder die UV-Absorber in einer oder mehreren auBeren, Melamin- 
Formaldehyd-Harz enthaltenden Schichten, enthalten sind. 

8. Beschichtetes plattchenformiges Tragermaterial gemaft einem oder mehreren 
der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auf der auftersten 
Beschichtung zusatzlich, im Wesentlichen runde gehartete Melamin- 
Formaldehydharzpartikel aufgebracht sind, die einen oder mehrere Farbstoffe 
und/oder einen oder mehrere UV-Absorber enthalten oder aber frei von 
Farbstoffen und/oder UV-Absorbem sind. 

9. Beschichtetes piattchenf6rmiges Tragermaterial gemaB einem oder mehreren 
der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin- 
Formaldehyd-Harz der auliersten Schicht mit funktionellen Gruppen 
modifiziert ist. 

1 0. Beschichtetes plattchenformiges Tragermaterial gemafi Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die funktionellen Gruppen, welche die auRerste Schicht 
modifizieren Uber eine aminofunktionelle Verbindung, die neben der 
Aminogruppe eine oder mehrere weitere funktionelle Gruppen aufweist, 
eingefuhrt wird, in dem diese aminofunktionelle Verbindung an der 
Polykondensationsreaktion zwischen Melamin und Formaldehyd teilnimmt und 
Ober die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk eingebaut wird 
und wobei die somit an die Oberfiache gebrachten funktionellen Gruppen 
gegebenenfalls weiter modifiziert werden. 

1 1 . Beschichtetes plattchenformiges Tragermaterial gemafc Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin-Formaldehyd-Harz der 
auBersten Schicht Qber die in diesem vorhandenen Methylolamin- oder 
Aminogruppen mit gegenuber Hydroxy- und/oder Aminogruppen reaktiven 
Verbindungen unter Funktionalisierung der Oberfiache modifiziert ist. 
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12. Beschichtetes plattchenformiges Tragermaterial gemaB einem oder mehreren 
der Ansprtiche 6 bis 1 1 , wobei als Farbstoffe mindestens ein 
Fluoreszenzfarbstoff und ein weiterer gegebenenfalls fluoreszierender 
Farbstoff im Melamin-Formaldehyd-Harzenthalten ist, wobei derweitere 
5 Farbstoff in einer Menge enthalten ist, die dem Pigment bei atleinigem Einsatz 

dieses Farbstoffs im wesentlichen keine Farbe oder Fluoreszenz verleiht. 



13. Verfahren zur Hersteilung eines einfach oder mehrfach beschichteten 
plattchenformigen Tragermaterials, dadurch gekennzeichnet, dass 

10 bei einer Einfachbeschichtung 

in einem ersten Schritt ein anorganisches plattchenfdrmiges Substrat in 
basischem wassrigem Milieu enthaltend Melamin und Formaldehyd und/oder 
Methylolmelamin, welches gegebenenfalls alkoxyliert sein kann, suspendiert 
wird und 

15 in einem zweiten Schritt durch Senkung des pH-Werts in den sauren Bereich 

eine Vernetzung der organischen Bestandteile herbeigefQhrt wird 
und bei einer Mehrfachbeschichtung 

die Schritte eins und zwei mit dem Produkt der vorangegangenen 
Beschichtungsreaktion wiederholt werden. 

20 

14. Verfahren gemafc Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des 
Melamins durch andere vernetzende MolekUle aus der Gruppe bestehend aus 
n Guanaminen, Phenolen und Harnstoffen" ersetzt ist und/oder ein Teil des 
Methylolmelamins durch entsprechende Guanamin-, Phenol- oder 

25 Harnstoffanaloga ersetzt ist. 



1 5. Verfahren gemaft Anspruch 1 3 oder 1 4, dadurch gekennzeichnet, dass vor 
Einsetzen oder wahrend der Vernetzung anorganische Oder organische 
Farbstoffe und/oder anorganische oder organische UV-Absorber zugesetzt 
30 werden. 



16. 



Verfahren gemaB Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Farbstoffe 
mindestens ein Fluoreszenzfarbstoff und ein weiterer gegebenenfalls 
fluoreszierender Farbstoff zugesetzt wird, wobei der weitere Farbstoff in einer 
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Menge zugesetzt wird, die dem Pigment bei alleinigem Zusatz dieses 
Farbstoffe im wesentlichen keine Farbe oder Fluoreszenz verteiht. 

1 7. Verfahren gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 3 bis 1 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Senkung des pH-Werts in den sauren Bereich durch 
Oxidation von QberschOssigem und/oder nicht umgesetztem und/oder in den 
Methylolmelaminen enthaltenem Formaldehyd mittels Wasserstoffperoxid 
bewirkt wird. 

1 8. Verfahren gemau einem oder mehreren der AnsprQche 1 3 bis 1 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass beim letzten Beschichtungsschritt neben Melamin und 
Formaldehyd und/oder Methylolmelamin eine aminofunktionelle Verbindung, 
die neben der Aminogruppe eine oder mehrere funktionelle Gruppen aufweist, 
an der Polykondensationsreaktion teilnimmt, wobei die aminofunktionelle 
Verbindung Qber die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk 
eingebaut wird und wobei die somit an die Oberflache gebrachten 
funktionellen Gruppen gegebenenfalls weiter modifiziert werden. 

1 9. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 3 bis 1 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin-Formaldehyd-Harz der 
auBersten Schicht Qber die an deren Oberflache vorhandenen Methylolamin- 
oder Aminogruppen mit Verbindungen umgesetzt wird, die eine gegenQber 
Hydroxy- und/oder Aminogruppen reaktive Gruppe, neben einer oder 
mehreren weiteren funktionellen Gruppen, aufweisen. 

20. Verwendung eines oder mehrerer der beschichteten plattchenfdrmigen 
Tragermaterialien der AnsprQche 1 bis 12 als Effektpigmente in Farben, 
Lacken, Druckfarben, Kunststoffen, Pulverlacken, zur Saatguteinfarbung, in 
kosmetischen Formulierungen und/oder zur Pigmentierung von Lebensmitteln. 

21 . Verwendung gemaB Anspruch 20 zum Zweck der Markierung und/oder 
Kodierung von Produkten. 
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22. Zusammensetzungen enthaltend eines oder mehrere der beschichteten 
plattchenfdrmigen Tragermateriallen der AnsprQche 1 bis 12 als 
Effektpigment. 
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Zusammenfassuna ° & 0W - 2© 



Beschichtetes plattchenfarmiges Tragermaterial, bei welchem das Tragermaterial 
aus einem anorganischen Substrat besteht welches mit mindestens einer 
Beschichtung versehen ist, wobei jede Schicht mindestens ein gehdrtetes Melamin- 
Formaldehyd-Harz enthalt oder aus einem soichen besteht, sowie ein Verfahren zur 
Herstellung des beschichteten Tragermaterials und Verwendung desselben als 
Effektpigment 
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